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(54) TiUe: EXOTHERMIC FEEDER 


^ (54) Bezeidmung: EXOTHERME SPEISHIMASSE 


(57) Abstract: The invention relates to an exothermic feeder, containing aluminum and magnesium, at least one oxidizing agent, 
a feeder containing Si02 and an alkali silicate that serves as a binder. The inventive feeder is characterized in that it contains ap- 
proximately 2.5 to 20 wt. % of a reactive aluminum oxide with a specific surface of at least approximately 0.5 rn^/g and an average 
particle diameter (djo) of approximately 0.5 to 8 pm and in that it is practically free of fluoride-containing flux agents. 


(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine exotherrae Speisermasse, enthaltend Alumioiimi and Magnesium, mindestens ein 
Oxidationsmittel, einen SiOz-haltigen Fiillstoff und ein Alkalisilicat als Bindemittel; sie ist dadurch gekennzeichnet, daB sie etwa 
2,5 bis 20 Gew.-% eines reaktiven Aluminiimioxids mit einer spezifischen Oberfl3che von mindestens etwa 0,5 mVg und einem 
mittleren Teilchendurchmesser (dso) von etwa 0,5 bis 8 ^m entbalt und praktisch frei von fluoridbaltigen FluBmitteln ist. 


